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(54) THERMOPLASTIC RESIN COMPOSITION 

(57)Abstract: 

PURPOSE: To obtain a thermoplastic resin 
composition excellent in heat resistance, mechanical 
properties and fluidity by blending a thermotropic 
liquid crystal polyester having a specific heat 
distortion temperature with a thermoplastic resin 
having a specified heat distortion temperature in a 
specific amount. 

CONSTITUTION: A thermoplastic resin composition 
obtained by blending (A) 0.1-99wt.%, preferably 5- 
95wt% thermotropic liquid polyester, having structural 
units composed of formulas I and II (R1 is formula III, 
etc.) and formula IV (R2 is formula V T etc.) or formulas 
I, II, VI and having <190° C heat distortion 
temperature under load with (B) 99.9-1 wt.%, 
preferably 95-5wt.% one or more thermoplastic resins, 
selected from polyamides, polyoxymethylenes, 
polycarbonates, semiaromatic polyesters, etc., and 
having <190° C heat distortion temperature under 
load. 
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